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<§S) Verwendung eines Carboxylatzements als temporares Befestigungsmittel fur provisorische 
Zahnstumpfabdeckungen 

Beschrieben wird die Verwendung eines sonst als definiti- 
ves Befestigungsmittel fur Brucken, Kronen und dergleichen 
verwendeten Carboxylatzements als temporares Befesti- 
gungsmittel f Or provisorische Zahnstumpfabdeckungen. 
Die MSglichkeit, Carboxylatzemente auch als temporares 
Befestigungsmittel einsetzen zu konnen, ergibt sich aus dem 
Einsatz von oleum pedum tauri als M'rttel zur Verlangsamung 
der Emartungsgeschwindigkeit des Carboxylatzements. 
Daruber hinaus enthSIt das temporare Befestigungsmittel 
auch noch das fur seine pulpitis-prophylaktische Wirkung 
bekannte Calciumhydroxid, dessen Wirkung hier voll zur 
Geltung kommt SchlieBlich 1st das temporfire Befesti- 
gungsmittel auch noch vollstSndig frel von etwaigen, pulpa- 
trritierenden Substanzen. 
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PatentansprQche: 

1. Verwendung eines oleum pedum tauri sowie 
Calciumhydr xid enthaltenden Carboxylatzements 
als temporares Befestigungsmittel fQr provis rische 
Zahnstumpfabdeckungen. 

2. Verwendung eines 16 bis 30% oleum pedum 
tauri und 0,3 bis 0,5% Calciumhydroxid enthaltenden 
Carboxylatzements mit 26 bis 48% Zinkoxid und 
27,5 bis 51% Polyacryisaure nach Anspruch 1. 

3. Verwendung eines Carboxylatzements nach 
Anspruchen 1 oder 2, der als weitere Bestandteile 
Magnesiumoxid und feindisperse Kieselsaure ent- 
halt. 

4. Verwendung eines Carboxylatzements nach ei- 
nem der vorhergehenden AnsprQche in Form eines 
Dreierpacks mit 

a) Zinkoxid und oleum pedum tauri sowie gegebe- 
. nenfalli weiteren Bestandteilen, 

b) waBriger Polyacryisaure sowie gegebenenfalls 
weiteren Bestandteilen und 

c) einer waBrigen Calciumhydroxidaufschiam- 
mung. 

5. Verwendung eines Carboxylatzements nach 
Anspruch 4 in Form eines Dreierpacks mit 

a) 90 g Zinkoxid, 50—60 g oleum pedum tauri, 10 g 
Magnesiumoxid und 5g feindisperser Kiesel- 
saure. 

b) 190g 50%iger waBriger Polyacryisaure und 
10 g feindisperser Kieselsaure und 

c) 1 g Galciumhydroxidpul ver und 1 ml entminera- 
lisierten Wassers. 


Die Erfindung betrifft die Verwendung eines oleum 
pedum tauri (Rinderklaueno!) sowie Calciumhydroxid 
enthaltenden Carboxylatzements als temporares Befe- 
stigungsmittel fur provisorische Zahnstumpfabdeckun- 
gen bzw. zur temporaren Befestigung von Provisorien 
alter Art auf beschliffenen ZahnstQmpfen. 

EinschlSgige Befestigungsmittel bendtigt man, urn 
Provisorien einerseits gut haftend auf den beschliffenen 
ZahnstQmpfen zu befestigen und andererseits unmittel- 
bar vor dem Aufsetzen bzw. der Befestigung endgOlti- 
ger Kronen, BrQcken u. dgl. wieder leicht von den Zahn- 
stQmpfen entfernen zu kdnnen. 

Seit langer Zeit benutzt man als temporares Befesti- 
gungsmittel fQr Provisorien einen Zement auf Zinkoxid/ 
Eugenol-Basis. A. Knappwost berichtet jedoch in 
ZWR91. 1982, Nr. 3, S. 64/65, Qber Befunde. wonach 
Praparate auf Zinkoxid/Eugenol-Basis erhebliche Ne- 
krosen in der Pulpa hervorrufen. Auch E.Sauerwein 
berichtet in »Zahnerhaltungskunde«, Georg Thieme 
Verlag. Stuttgart, 1970. S. 134, Qber die pulpaschadigen- 
de Wirkung von Eugenol. 

Ein weiteres handelsQbliches temporares Befesti- 
gungsmittel fQr Provisorien besteht aus einem Zement 
auf Calcium hydroxidbasis und — da Calciumhydroxid 
alleine nicht oder nicht ausreichend erhartet (vgL 
A. Knappwost a~a~o.) — einem Salicylsaureester als er- 
hartender K mponente. Von diesem Handelsprodukt 
heifit es, daB es unter Feuchtigkeit im Munde schnell 


erhartet und sedativ und desensibilisierend auf die Pulpa 
wirkt Die behauptete sedative und desensibilisierende 
Wirkung auf die Pulpa soil ffensichtlich auf das Calci- 
umhydr xid zurflckzufuhren sein. Diese Wirkung kann 

5 aber bei dem als »schnell erhartend« bezeichneten Han- 
delsprodukt gar nicht oder nur in hochst unzureichen- 
dem MaBe eintreten, da das Calciumhydroxid infolge 
der raschen Erhartung nicht mehr durch die feinen 
Dentinkanalchen zur Pulpa vordringen kann, sondern 

io sehr rasch in die hart werdende Masse eingebettet und 
dabei immobilisiert wird. A. Knappwost bestatigt, daB 
nur ein nicht-erhSrtetes Calciumhydroxid durch tage- 
lange alkalisierende Wirkung auf die Pulpa den pulpitis- 
prophylaktischen Effekt auszuflben vermag (vgl. 

15 A. Knappwost in ZWR 91, 1982, Nr. 3. S. 64/65). 

SchlieBlich werden in umfangreichem MaBe auch so- 
genannte Carboxylatzemente mit den Bestandteilen 
Zinkoxid und Polyacryisaure als definitive Befestigungs- 
mittel fur BrQcken, Kronen u. dgl. verwendet (vgL DE- 

20 OS 27 50 326 und 25 37 528). 

Diese eine unterschiedliche Zusammensetzung auf- 
weisenden Befestigungsmittel bzw. Zementmassen fQr 
zahnmedizinische Zwecke bilden jedoch ausschlieBlich 
definitive Befestigungsmittel fQr endgQItige dentale 

25 Konstruktionen und keine temporaren Befestigungs- 
mittel fQr provisorische Zahnstumpfabdeckungen. Die 
mit Hilfe der bekannten Befestigungsmittel befestigten 
dentalen Konstruktionen lassen sich ohne Zerst6rung 
nicht mehr von den ZahnstQmpfen, auf denen sie befe- 

30 stigtsind,ldsen 

Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, die Ver- 
wendung eines Carboxylatzements mit einem Gehalt an 
Calciumhydroxid als temporares Befestigungsmittel fQr 
provisorische Zahnstumpfabdeckungen zu ermdglichen, 

35 wobei die betreffende Zubereitung in eindeutiger Weise 
den grundsatzlichen Anforderungen an ein temporares 
Befestigungsmittel fQr Provisorien genQgen, von pul- 
pairritierendem Eugenol vdllig frei sein und bei ihrer 
Anwendung die pulpitis-prophylaktische Wirkung von 

40 Calciumhydroxid voll zur Geitung bringen solL 

Der Erfindung lag die Erkenntnis zugrunde, daB sich 
die gestelite Aufgabe bei einem Befestigungsmittel der ■ 
angestrebten Art Idsen laBt, wenn man dessen Erhar- 
tungsgeschwindigkeit so weit herabsetzt. daB das Calci- 

45 umhydroxid durch die feinen Dentinkanalchen bis zur 
Pulpa vordringen kann. 

Der Gegenstand der Erfindung ist in den Patentan- 
sprQchen naher gekennzeichnet 
Bei einem erfindungsgemaB modifizierten Carboxy- 

50 latzement wird in hochst Qberraschender Weise die ho- 
he Haftintensitat des Carboxylatzements, der ohne Zu- 
satz yon oleum pedum tauri die Funktion eines definiti- 
ven Befestigungsmittels besitzt, durch den Zusatz von 
oleum pedum tauri so stark herabgesetzt, daB er nun- 

55 mehr die Funktion eines temporaren Befestigungsmit- 
tels fQr Provisorien zu erfOHen vermag. 

Der erfindungsgemaB als temporares Befestigungs- 
mittel verwendete Carboxylatzement ist vdllig frei von 
dem als fQr die Pulpa schadlich erkannten EugenoL Dar- 

go Qber hinaus hartet er aber auch nicht so rasch ab, wie 
das den Salicylsaureester als organische erhartende 
Komponente enthaltende bekannte Handelsprodukt, 
bei welchem eben durch die rasche Erhartung das darin 
enthaltenen Calciumhydroxid nicht mehr fQr eine aus- 

65 reichende Pulpitis-Prophylaxe zur VerfQgung stehL 

Bei Applikation eines erfindungsgemaB als tempora- 
res Befestigungsmittel verwendeten Carboxylatzements 
erzielt man die hochst erwQnschte pulpitis-prophylakti- 
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sche Wirkung offensichtlich dadurch, daO die Erhar- 
tungsgeschwindigkeit des Carboxylatzements durch das 
vailig pulpaneutrale oleum pedum tauri s weit verlang- 
samt wird, daD das vorhandene Calciumhydroxid durch 
die feinen Dentinkanalchen hindurch noch zur Pulpa 5 
vordringen und dort seine pulpitis-prophylaktische Wir- 
kung entfaltet, weil sie nicht mehr zur abhartbaren Cal- 
cium hydroxid-Carboxyiat-Verbindung werden kann, 
d. h. bei Applikation des erfindungsgemaB als temporS- 
res Befestigungsmittel eingesetzten Carboxyiatzements io 
wird das Calciumhydroxid nicht vorzeitig in die erhar- 
tende Masse eingebunden und damit unwirksam ge- 
macht 

Oleum pedum tauri wurde zwar in der Zahnheilkunde 
bereits eingesetzt (vgL DE-OS 29 32 738). es erfuilt da- is 
bei aber eine ganz andere Aufgabe, d. K es bildet das , 
Anteigmittel einer WurzelfQIlpaste auf Calciumhydro- 
xidbasis. Eine solche WurzelfQIlpaste hat mit einem tem- 
poraren Befestigungsmittel fOr provisorische Zahn- 
stumpfabdeckungen nichts gemein. 20 

A is Carboxylatzementgrundlage kommen samtliche 
handelsublichen Carboxylatzemente in Frage. 

Neben den wesentlichen Bestandteilen Zinkoxid, Po- 
lyacrylsaure, oleum pedum tauri und Calciumhydroxid 
kann ein erfindungsgemaB als temporares Befestigungs- 25 
mittel verwendeter Carboxylatzement auch noch ande- 
re, in Carboxylatzementen Gbliche Bestandteile, z.B. 
Magnesiumoxid, feindisperses Siliziumdioxid u. dgL, ent- 
halten. Aus praktischen Grflnden, d h. urn eine uner- 
wQnschte vorzeitige ErhSrtung zu vermeiden, werden 30 
bei einem erfindungsgemaB als temporares Befesti- 
gungsmittel verwendeten Carboxylatzement die we- 
sentlichen Bestandteile 

a) Zinkoxid und oleum pedum tauri, 35 

b) Polyacrylsaure und 

c) Calciumhydroxid 

bis unmittelbar vor Gebrauch voneinander getrennt ge- 
halten. 40 

Ein erfindungsgemaB als temporares Befestigungs- 
mittel verwendeter Carboxylatzement enthalt zweck- 
mafligerweise 26 bis 48%, vorzugsweise 33,5 bis 41% 
Zinkoxid, zweckmaBigerweise 27 J5 bis 51%, vorzugs- 
weise 353 bis 43,5% Polyacrylsaure, zweckmaBigerwei- 45 
se 16 bis 30%, vorzugsweise 20,5 bis 25% oleum pedum 
tauri und zweckmaBigerweise 03 bis 0,5%, vorzugswei- 
se 0,4% Calciumhydroxid. 

Aus BequemlichkeitsgrOnden wird ein erfindungsge- 
maB als temporares Befestigungsmittel verwendeter 50 
Carboxylatzement in Form eines Dreierpacks aus zwei 
Tuben und einer Spritze bereitgestellt Eine der beiden 
Tuben enthalt hierbei als wesentliche Bestandteile Zink- 
oxid und oleum pedum tauri, die andere Tube enthalt als 
wesentlichen Bestandteil eine waBrige Polyacrylsaure. 55 

Die Spritze enthalt schlieBlich eine waBrige Calcium- 
hydroxidaufschlammung. 

Die Applikation des z. B. in Form eines Dreierpacks 
bereitgestellten temporaren Befestigungsmittels ge- 
schieht beispielsweise wie folgt: 60 

Zunachst wird die aus der Spritze zugefQhrte CaJci- 
umhydroxidaufschiammung zur Pulpitis-Pr phylaxe auf 
den beschlifferien ZahnstOmpfen z.B. mit Hilfe eines 
Pinsels verteilt Nun werden die gewdnschten Mengen 
Tubeninhalt aus beiden Tuben miteinander gemischt 65 
und die erforderliche Zeit, z. B. 30 s, angespatelt Nach 
dem FOIlen der Provisorien mit der angespatelten Mas- 
se oder Paste werden sie auf die Stumpfe aufgesetzt 


Danach werden die Pr visorien mit Hilfe des Fingers 
und Kaudrucks in ihre endguhige Positi n gebracht. 
Der PastenuberschuB wird mit dem herkdmmlichen 
Wasser/Luft-Gemisch weggespult 

Durch den Druck penetriert die waBrige Calciumhy- 
droxidaufschiammung in die entbldBten Dentinkanal- 
chen, wo sie tagelang als Medikamentdepot die Pulpa 
alkalisierend beeinfluBt Die restliche Befestigungsmit- 
telschicht auf der Stumpfoberflache hartet in 1 bis 2 h 
ab. 

Vor der endgflltigen Einzementierung definitiver 
Konstruktionen werden die Provisorien und das tempo- 
rare Befestigungsmittel fflr die Provisorien von der 
Stumpfoberflache entfernt. 

Im folgenden wird noch ein Beispiel filr einen erfin- 
dungsgemaB als temporares Befestigungsmittel ver- 
wendbaren Carboxylatzement in Form eines Dreier- 
packs angegeben: 

Beispiel 

A: InhaltTubel 

50—60 g Rinderklauenol (oleum pedum tauri) 
90 g Zinkoxid 
10 g Magnesiumoxid 
5 g Aerosil (feinstteiliges Si02) 

B. InhaltTube2 

190 g 50%ige waBrige Polyacrylsaure 
10 g Aerosil (feinstteiliges Si0 2 ) 

C: Inhalt Spritze 

1 g Calciumhydroxidpulver 

1 ml entmineralisiertes Wasser ( Verhaitnis 1 :1 ). 
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